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Beschreibung der Erfindung' 



F u fi b o d e n e 1 e m e n t 



Anmelder; 

Josef Mang 
8941 Holzgiinz 
liber Memmingen 



Die Erfindung betrifft ein FuBbodenelement , bestehend aus 
einer Holzspanplatte, auf deren Unterseite eine durch- 
gehende Platte aus verschaumtem Kunststoff aufgeleimt ist. 
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Ein solches FuBbodenelement kann zwischen Decke 
und Bodenbelag angeordnet sein, wobei es auf der 
Deckenkonstruktion, z.B. aus Beton r unmittelbar 
oder auf Holzlagern aufgenagelt oder auf loser 
Schuttung schwimmend verlegt ist. Es ersetzt dann 
einen auf der Deckenkonstruktion aufgebrachten 
Estrich z.B. aus Asphalt. Das Anordnen der Schicht 
aus verschaumten Kunststoff auf der Unterseite der 
Holzspanplatte dient der Warmedammung und der 
Schalldarapfung, insbesondere der des Schrittschalles. 
Vorzugsweise werden Hartschaumplatten aus Styropor 
verwendet. Die Holzspanplatten bestehen aus mit 
Kunstharz verleimten f einen Holzspanen oder -Fasern, 
wobei die Kunststof fbindung so mager gehalten ist, 
daB die Holzfasern sehr leicht aus der Umgebung 
Wasser, sei es fliissig oder dampfformig, aufnehmen 
und in sich weiterleiten kSnnen. 

Diese Eigenschaft der Holzspanplatten hat zur Folge, 
daB bei Eindringen von Feuchtigkeit von ihrer Unter- 
seite, also von der Deckenkonstruktion her, z.B. in 
Folge von Feuchtigkeitsausgleich zwischen dem damn- 
terliegenden und dem dariiberliegenden Raum, die unte- 
re Schicht der Holzspanplatte mehr Wasser aufnimmt 
als die obere. Wegen der Feuchtigkeit sdehnung der 
Holzfasern in der unteren Schicht tritt eine schussel- 
formige Verwolbung der Holzspanplatte ein. Der 
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gleiche Effekt ergibt sich auch durch zu raschen 
Feuchtigkeitsentzug von der Oberflache her, ins- 
besondere dann, wenn die Austrocknung der oberen 
Oberflache rascher erfolgt, als der Feuchtigkeits- 
nachschub von unten. Andererseits kann durch groBe- 
res Feuchtigkeitsangebot von der Oberseite her 
eine umgekehrte, sich ausbauchende Verwolbung ein- 
treten. Die Schaumstof f schicht bildet dabei keine 
ausreichende Feuchtigkeitssperre. Vielraehr wird 
sie von Wasser in der Dampf phase durchsetzt. Herrscht 
also in dem unter der Deckenkonstruktion liegendem 
Raum und daher auch in dieser ein hoherer Dampf- 
druck als im daruberliegenden Raum, so dringt 
Feuchtigkeit von unten in die Holzspanplatte ein, 
Infolge der Austrocknung an der Oberseite entsteht 
eine ungleichformige Feuchtigkeit sbeauf schlagung 
der Platte, so dafi sie sich schusselformig verwirft. 
Der Dampfdruck kann andererseits die Verleimung 
zwischen Holzspanplatte und Schaumstof f plat te losen, 
so daB Spaltraume entstehen, in denen sich Kondenz- 
wasser ansammeln kann. 

Aufgabe der Erfindung ist es, diese Nachteile zu ver- 
meiden, insbesondere das sich Verwerfen der Holz- 
spanplatte infolge ungleichmSBiger Feuchtigkeits- 
aufnahme zu verhindern. 
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Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung dadurch ge- 
lost, daB an der oberen und der unteren Lagerflache 
der Schaumstof fplatte parallele nutformige Ausneh- 
mungen vorgesehen sind, die Stege stehen lassen, die 
schmaler sind als sie, und daB die Ausnehmungen der 
einen Lagerflache gegemiber den Ausnehmungen der ande 
ren Lagerflache derart versetzt sind f daB jeweils 
ein Steg der einen Lagerflache der Mitte einer Aus- 
nehmung einer anderen Lagerflache gegenuberliegt. 
Die nutformige Ausnehmungen konnen einen rechtwinkli- 
gen oder trap zeformi gen Querschnitt aufweisen Oder 
einen solchen mit abgerundeten Ecken. Die Breite der 
Ausnehmungen betragt vorzugsweise 20 mm, ihre Tiefe 
5 mm. 

Mit der lagerseitigen Oberflache der Stege der oberen 
Lagerflache der Schaumstof fplatte wird diese mit der 
Holzspanplatte verleimt. Die Verleimung erfolgt zweck 
maBigerweise punktformig in Abstanden von 2 bis 3 cm f 
urn ein sich Verwerfen der Holzspanplatte in Folge der 
aus dem Leim auf genommenen Peuchtigkeit zu vermeiden. 

Mit der Auf lagef lache der Stege auf der unteren Lager 
flache der Schaumstof fplatte liegt diese auf Bodenla- 
gern, schwimmend auf einer Schiittung oder f falls die- 
se geniigend eben ist, auf der Bodenkonstruktion un- 
mittelbar auf. 
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Die nutformigen Ausnehmungen auf der unteren Lager- 
f lache der Schaumstof fplatte bilden dann zusammen 
mit der Auf lagef lache Kanale, in die der in der 
Deckenkonstruktion aufsteigende Wasserdampf austre- 
ten und iiber die er bis zur Wand abgefuhrt werden 
kann. Dort wird er von dem Putz und dem Steinwerk 
aufgenommen oder uber den zwischen dem StoS des 
FuBbodenelements und der Wand frei zu lassenden 
Spalt in den Raum oberhalb des Bodens weiterge- 
leitet. Der von unten aufsteigende Wasserdampf wird 
also urn die feuchtigkeitsempfindliche Holzspan- 
plattenschicht herumgeleitet. Die erforderliche Be- 
wegung des Dampfes innerhalb der von den Ausnehmun- 
gen gebildeten Kanalen wird durch den Druck des dort 
von unten austretenden Dampfes selbst erzeugt. 

Ein tfbertritt des in der Dampf- oder Flussigphase 
von unten aufdringenden Wassers in das Innere der 
Schaumstof fplatte ist nurmehr an den schmalen Auf- 
lageflachen der unterseitigen Stege moglich. Die 
Feuchtigkeit kann aber im weiteren Auf steigen die 
Dnterseite der Holzspanplatte nicht erreichen, da 
ihr unmittelbarer Weg in die von den nutformigen Aus- 
nehmungen der oberen Lagerf lache der Schaumstoff- 
platte gebildete Kanale fuhrt, wo ein Abtransport 
eines dort austretenden Wasserdampfes nach der Wand 
zu erfolgt. Der Weg bis zu den Stegen der oberen 
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Lagerflache der Schaumstof fplatte und deren Anlage- 
flache an der Holzspanplatte fuhrt an der Grundflache 
und an den Seitenwanden der nutforraigen Ausnehmung 
entlang, also iiber einen erheblich verlangerten Weg, 
wobei die Feuchtigkeit als Dampf in den genannten 
Kanal abgegeben wird. Urn die sen Weg so weit wie mog- 
lich zu verlangern und um senkrecht zur Bodenf lache 
verlaufende direkte Sickerwege der Feuchtigkeit bis 
zur Holzspanplatte zu vermeiden, sind die nutformi- 
gen Ausnehmungen jeweils breiter gehalten als die 
Stege. 

Bei Temperaturdif ferenzen Oder -Schwankungen anfallen 
des Kondenzwasser kann sich nur auf dem Grund der Ka- 
nale sammeln und dort wieder verdunsten. Es wird dann 
wieder als Dampf in Richtung nach den Wanden abge- 
fiihrt. Ein Auf spalten der Verleimung zwischen Holz- 
spanplatte und Schaumstof fplatte ist durch die er- 
findungsgemaBe Anordnung dadurch vermieden f das ein- 
mal keine nennenswerte Feuchtigkeit mehr bis zu die- 
ser Verleimung gelangen kann und andererseits das 
sich bildende Kondenzwasser sich in den Ausnehmungen 
der Kunststof fplatte sammeln muB. 

Die Anordnung der Stege und Ausnehmungen wirkt sich 
desweiteren giinstig fur die Schalldampfung aus r da 
auch hier durch die Versetzung der Ausnehmungen und 
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Stege gegeneinander und durch die groBere Breite 
der Ausnehmungen der Leitweg fiir den Korperschall 
verlangert wird. AuBerdem wird durch die genannte 
Anordnung die Elastizitat der Platte erhoht und de- 
ren an sich gegebene Starrheit und damit die Re- 
sonanzwirkung der Schaumstof fplatte herabgesetzt. 

Durch die beschriebene Ausgestaltung der Schaumstof f- 
platte kann zwar der durch unmittelbaren Kontakt 
erfolgende Feuchtigkeitsubergang von unten auf die 
Holzspanplatte unterbunden werden, nicht aber deren 
Wasseraufnahme aus der allgemeinen Luftfeuchtigkeit, 
die unter ihr herrscht, Wenn hier ein groBerer Feuchtig- 
keitsgehalt der Luft als in dem Raum oberhalb der 
Holzspanplatte vorhanden ist f kann eine so weit- 
gehende Feuchtigkeitsbeauf schlagung der Holzspan- 
platte in ihren unteren Schichten, dagegen aber eine 
rasche Austrocknung in ihren oberen Schichten erfol- 
gen, daB der Effekt der schusselformigen Verwerfung 
eintreten muB/ z.B. dann, wenn im darxiberliegenden Raum 
eine hohere Temperatur herrscht. Om dies zu verhindern, 
ist gemaB der Erfindung eine an sich bekannte dampf- 
bremsende Schicht auf der Oberseite der Holzspanplatte 
aufgebracht. Dies kann zweckmaBigerweise durch Imprag- 
nieren mit einem dampfbremsenden Mittel in fliissiger 
Form geschehen. Damit wird verhindert, daB die von der 
Holzspanplatte von unten aufgenommene Feuchtigkeit 
nach oben zu rasch verdunstet und sich uber den Quer- 
schnitt der Holzspanplatte eine ungleichmaBige Feuchtig 
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keitsverteilung ergibt. Demnach unterbleibt eine 
unterschiedliche Feuchtigkeitsdehnung in den einzelnen 
Plattenschichten und die Platte kann sich vielmehr in 
alien Schichttiefen gleichmaBig und ohne Verwerfen 
dehnen, Andererseits verhindert diese dampfbremsende 
Schicht auch dann eine ungleichmaflige Dehnung, falls 
das Feuchtigkeitsangebot von der oberen Oberflache 
der Holzspanplatte groBer ist, als das der von unten 
aufsteigenden Feuchtigkeit. 

Ein Bei spiel der Erfindung ist im Folgenden naher 
beschrieben und ist in der Zeichnung dargestellt. 
Diese zeigt 

einen vertikalen Schnitt durch erfindungs- 
gemaBes FuBbodene lement und die darunter- 
liegende Deckenkonstruktion. 

Das dargestellte FuBbodene lement weist an seiner Ober- 
seite eine Holzspanplatte 1 mit einer Dicke von 22 mm 
auf . Diese ist mit den Holzspanplatten weiterer gleich- 
artiger im Verband verlegter Elemente an den StoB- 
fugen nut- und federartig verzahnt. Auf der Oberseite 
der Holzspanplatte 1 kann sie mit einem beliebigen 
Bodenbelag, z.B. durch Aufkleben versehen werden* 
Auf der Unterseite der Holzspanplatte ist 
eine Schaumstof fplatte 2 vorgesehen, 
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die nutformige Ausnehmungen 3 an ihrer Oberseite und 
4 an ihrer Unterseite aufweist. Diese Ausnehmungen 
lassen Stege 5 an der Oberseite und 6 an der Unter- 
seite stehen, deren Que rabmes sung schmSler ist als 
die der Ausnehmungen. Im dargestellten Beispiel ist 
das Verhaltnis 14 zu 17 mm. Die Ausnehmungen ver- 
laufen auf jeder Seite unter sich parallel und eben- 
so parallel zu den Ausnehmungen der jeweiligen Ge- 
genseite. Die Schaumstof fplatte 2 besteht aus ver- 
schaumtem Kunststoff, z. B. Styropor mit zusammenge- 
presster Zellenstruktur, urn eine groBere Schall- 
dampfung zu erzielen. An den Auf lagef lachen der Ste- 
ge 5 ist die Schaumstof fplatte 2 mit der Holzspan- 
platte 1 punktformig verleimt, das heiBt, den Stegen 
folgt in ihrer Langsrichtung eine Reihe von Verlei- 
mung spunk ten, die in einem Abstand von etwa 3 cm aus- 
einanderliegen. Die Schaumstof fplatte 2 liegt mit den 

Auf lageflachen der Stege 6 unmittelbar auf der Be- 

^ , . ^ das FuBhodenelement 

tondecke 7 auf r mit der / verdubelt verbunden sein 

kann. Auf der oberen Oberflache der Holzspanplatte 

ist eine Schicht 8 eines dampfbremsenden Mittels 

eingelassen. 
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Patentanspruche 

1 . jFuBbodenelement, bestehend aus einer Holzspanplatte , 

au f deren Unterseite eine durchgehende Platte aus 
verschaumtem Kunststoff aufgeleimt ist, 
dadurch gekennzeichnet , daB an der oberen und der 
unteren Lagerflache der Schaumstof fplatte (2) 
parallele gleich breite nutformige Ausnehmungen 
(3,4) vorgesehen sind, die Stege (5,6) zwischen 
sich stehen lassen, die schmaler sind als sie,und 
daB die Ausnehmungen (3 f 4) der einen Lagerflache 
der Schaumstoffplatte (2) gegenuber den Ausnehmungen 
der anderen Lagerflache derart versetzt sind, daB 
jeweils ein Steg (5 f 6) der einen Lagerflache der 
Mitte einer Ausnehmung der anderen Lagerflache ge- 
geniiberliegt. 

2. PuBbodenelement nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daB die nutformigen Ausneh- 
mungen (3,4) einen rechtwinkligen, trapzeformigen 
Querschnitt oder einen solchen mit abgerundeten 
Ecken aufweisen. 

3. FuBbodenelement nach Anspruch 1,2, 

dadurch gekennzeichnet, daB die Breite der Ausnehmun- 
gen 20 mm und ihre Tiefe 5 mm betragt. 
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FuBbodenelement nach Anspruch 1/2,3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schaumstof fplatte 
(2) mit der Holzspanplatte (1) an der Auf lageflache 
der Stege (5) der Schaumstof fplatte (2) punktformig 
verleimt ist. 

FuBbodenelement nach Anspruch 1,2,3,4, 
dadurch gekennzeichnet , daB in der oberen Oberf lache 
der Holzspanplatte (1) eine Schicht (8) eines dampf- 
bremsenden Mittels eingelassen ist. 
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